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absorberande struktur med forbattrade absorptionsegenskaper 

Tekniskt omrade 

Foreliggande uppfinning hfinfSr sig till en absorberande struktur i ett absorberande 
5 alster sasom en bloja, en bldjbyxa, ett inkontinensskydd, en dambinda eller liknande, 
vilken struktur ranefattar en kombination av ett porOst material, sasom fibrer och/eller 
skum, samt ett superabsorberande material. Uppfinningen avser fiven ett absorberande 
alster innefattande en sadan absorberande struktur. 

10 Uppfinningens bakgrund 

FOr absorberande alster av ovan nMmnda slag ar det av vasentlig betydelse attdehar 
formaga art snabbt ta emot och absorbera stora mangder vStska. Det fir vidare av 
vasentlig betydelse att vatskan kan spridas fran vannngsomradet till flvriga delar av den 
absorberande strukturen, sa att alstrets totala absorptionskapacitet kan utnyttjas. 

15 

Vidare ar det vfcentligt att den absorberande strukturen bar fbrmaga att hilla kvar 
vatskan vid yttre belastningar, sasom da anvandaren rtr sig, sitter eller ligger ned. 

Ett problem, framfbr allt fbr blojor och inkontinensskydd, vilka ar avsedda att ta emot 
2 0 och absorbera relativt stora vatskemangder. fir att de riskerar lacka innan deras totala 
absorptions-kapacitet Sr flillt utayttjad. En orsak till ett sadant lackage ar att den 
absorberande strukturen, framfor allt vid upprepade vanungstillfifflen, uppvisar en 
ffirsfimrad fbrmaga att snabbt ta emot och absorbera stora vatskemangder. 



25 



30 



Absorberande alster av nflmnda slag Mr uppbyggda av ett vfitskegenomslappligt 
noljesskikt, ett vitsketatt hSljesskikt samt en daremellan anbragt absorberande struktur, 
vilken i sin tur ofta fir uppbyggd av ett vfitskemottagande skikt placerat nSrmast det 
vStskegenomsllppUga hOljesskiktet, samt ett eUer flera vfitskelagrande och vatske- 
spridande skikt. 

For att erhalla hOg absorptionskapacitet samt en hog vfitskekvarhallande formaga da 
alstret utsStts for en yttre belastnmg innehaller ofta den absorberande strukturen i 
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absorberande alster s k superabsorbenter. Superabsorb enter artvarbundna polymerer 
med ftrmaga att absorbera vatska i en mtogd manga ganger, 10 ganger eller mer, sin 
egen vikt. De har vidare fbnn&ga att halla kvar absorberad mangd vatska aven da de 
utsatts fBr ett yttre tryck. De har f&tt stor anvandning i absorberande alster. varvid de 
vanligen ar i partikelform sasom kom, granuler, flingor eller fibrer och de Wandas eller 
skiktas med ovrigt absorptionsmaterial, vanligen cellulosafibrer. 

Effektiviteten hos superabsorbenter ar beroende av manga faktorer, sasom var och hur 
superabsorbenten blandas in i den absorberande strukruren, vilken fysisk form super- 
absorbentpartiklama fttreligger i, samt superabsorbentens egenskaper sasom absorp- 
tionshastjghet, gelstyrka och vatskekvarhallande form&ga. 

En viktig orsak till att den absorberande stmkturen har svart att fungera tilUfreds- 
stallande vid upprepad vatring, dvs vid det andra och tredje vStningstillfBllet. ar att det 
superabsorberande materialet har svfirt att kvarhalla sin struktur och form efter det att 
superabsorbentpartiklarna svallt. Exempelvis kan den svallda superabsorbentens stadga 
och form fbrsvagas vid yttre belasmingar. Genom att superabsorbenten vid yttre 
belastning samt efter en forsta och en andra vatning har svirt att kvarhalla sin struktur 
och form uppst&r ett vanligt fBrekommande fenomen som kallas gelblockering. Gel- 
blockering innebar att superabsorbenten vid vetoing bildar en gel som blockerar 
porema i den porflsa fibcrstrukturen och darmed fbrsvarar vatsketransport fran vatomra- 
det ut till ovriga delar av den absorberande strukruren. Detta innebar att den absorberan- 
de strukturens totala absorptionskapacitet into utnyttjas optimalt, samt medfor dessutom 
en ekad risk fBr lackage. 



en 



Problemet med gelblockering okar da andelen superabsorberande material i < 
absorberande struktur ar h6g. Ffir att erhalla ett alster som ar diskret och bekvgmt att 
bara ar det emellertid ett flnskemal att alstret fir tunt. For att upprStthalla en hog 
vatskeabsorberande kapacitet uppvisar ofta sadana tunna alster en relativt hog andel 
superabsorberande material. 
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Problemet med gelblockering ar emellertid inte enbart rdaterat till absorberande 
strukturer med en hog total andel superabsorberande material, Man uppkommer aven 
vid lagre andelar av super-absorberande material. En av orsakema till detta ar att det vid 
mblandningen av det superabsor-berande materialet i en fibermatris ar svart att erhalla 
en jamnt fordelad koncentration av det superabsorberande materialet i hela strukturen. 
Det uppkommer ofta stora lokala skillnader i koncentrationen av det superabsorberande 
materialet. Framfbr allt har det visat sig vara svart att erhalla enjamn fbrdelning av 
superabsorberande material i alstrets Ifings- och tvarsriktning, vilket medfttt att den 
absorberande strukturen uppvisar lokala omraden med en raycket hog andel superabsor- 
berande material. Vid sadana lokala omraden med en hog andel av superabsorberande 
material ar risken tor blockering av porer sSrskilt hOg, vilket resulterar i att vStsketrans- 
porten blockeras. 

F6r att fbrbattra superabsorbentens formaga att kvamalla sin struktur aven vid en yttre 
belasming samt efter ett flertal vatningar ar det superabsorberande materialet ofta 
tvarbundet i tva steg. Den forsta tvarbmdningen fir en s k intern tvarbmdning och sker 
genom kopolymerisering av akrylsyra med en atminstone dirunktionell agent under 
bildande av ett nSrverk. 

Kopolymeriserbara tvarbindare anvanda i superabsorberande polymerer utgors vanligen 
av difunktioneUa substanser sasom diakrylatestrar och allylmetakrylater av trifunktio- 
neUa substanser sasom 1,1^-trimetylolpropantriakryIat och triallylamin eller av tetra- 
funktionella substanser ssasom tetraallyloxyetan. 

Den andra tvarbmdningen ar en s k yttvfiibindning och medfor att superabsorbenten har 
lattare att uppratthilla sin ursprungliga form aven vid en yttre belasming samt efter ett 
flertal vatningar. Yttvarbindning av superabsorbenten sker vanligen genom esterifiering 
av karboxylgrupper. Ett exempelpayttvarblndare arpolyhydroxysubstanser. Ett annat 
at organiska karbonater. med ferdel etylenkarbonat i vattenWsiung. Ett tredje exempel 
ar anvandande av diglycidyl-fSreningar. i synnerhet etylenglykol-diglyeidyleter 
(EDGE). 
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Det ar aven kant gcnom t ex US 4,043,952 att yttvSibinda en superabsorbent baserad pa 
en anjonisk polyelktrolyt med en polyvalent metalljon, exempelvis aluminium. 
Yttvarbindningen sker med jonbindningar. Det sags att superabsorbenten ifraga 
5 uppvisar en fdrbattrad dispersion i ett vattenhaltigt medium. Nagon paverkan pa 
absorptionskapaciteten i ett absorberande alster omnamns dock inte. 

Genom EP-B-0 248 963 ar det kant att yttvarbinda en superabsorbent av anjonisk 
karaktar med en polykvartenar amin for att fika absorptionskapaciteten hos super- 
1 0 absorbenten. Aven bar sker tvarbindningen medelst jonbindning. 

Uppfinningens dndam&l och viktigaste k&nnetecken 

Andamalet med fcreliggande uppfinning ar att ftstadkomma en absorberande struktur i 
ett absorberande alster av ovan angivet slag och som innehiller en h6g halt super- 

1 5 absorberande material, och vilken absorberande struktur uppvisar ffirbattrade egen- 
skaper vad galler vatskemottagningsiBrmaga och spridningsformaga vid upprepad 
vatning. Detta har enligt uppfinningen uppnatts genom att den absorberande strukturen 
innehaller minst 40 vikts-% superabsorberande material, beraknat pa strukturens totala 
vikt i torrt tiUstind i det eller de omraden dar det superabsorberande materialet ar 

2 0 fbrdelat, vilket superabsorberande material fir tvarbundet medelst jonbindningar. 

Det superabsorberande materialet kan Even vara kovalent tvarbundet med en annan 
tvarbindare. 



Det superabsorberande materialet innefattar ftretradesvis en polymer med anjoniska 
funktionella grapper. exempelvis en tvarbunden polymer av en polkyakrylat, vilken 
uppvisar funktionella karboxylgrupper. 

Det superabsorberande materialet fir fdretradesvis tvarbundet med katjoner vilka 
medelst jonbmdningar Or bundna till det superabsorberande materialets anjoniska 
funktionella grupper. Enligt ett utflJringsexempel innefattar den katjoniska tvarbindaren 
en polyvalent metalljon, exemepelvis aluminium, zirkonium, krom, titan eller zink. 
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Enligt ett fBredraget utfBringsexempel sker den joniska tvarbindningen medelst 
aluminatjoner, Al(OH)4-. 

Det superabsorberande materialet kan antingen vara yttvarbundet med den joniska 
5 tvHrbindaren eller vSsentligen homogent tvarbundet med denna, 

Enligt ett utfdringsexempel bnehiUer den absorberande strukturen rninst 50 vikts-% 
och i ett annat utfBringsexempel minst 70 vikts-% superabsorberande material, beraknat 
pi strukturens totala vikt i torrt tillstand i det eller de omraden dar det superabsorbe- 
1 0 rande materialet ar ftrdelat 

Uppfinningen avser vidare ett absorberande alster sasom en bloja, en blojbyxa, ett 
inkontinens-skydd, en dambinda eller liknande av det slag som innefattar ett vatske- 
genomslappligt hfiljesskikt, ett vatsketatt haijesskikt samt minst en daremellan inne- 
1 5 sluten absorberande struktur. varvid den absorberande strukturen ar av det slag som 
anges ovan. 

Beskrtvning av ritningar 

Uppfinningen kommer i det f&ljande att nannare beskrivas med hanvisning till bifogade 
20 ritningar. 

Fig. la oeh b visari form av diagram en j&nfdrelse i umyttjandegrad av ett 
absorberande alsters absorptionsfdrmaga pa olika avstand fiftn vaipunkten och dar det 
absorberande alstret innehflller olika superabsorbenter i en halt av 50 respektive 70 
vikts-%. 

: 25 Fig. 2 a och b visar i form av stapeldiagram inslappshastigheten vid forsta, andra och 

tredje va^gstillfSllet hos absorberande alster imehallande olika superabsorbenter i en 
halt av 50 respektive 70 vikts-%. 

Fig. 3 a och b visar i form av diagram atcrvataingcn efter fbista, andra och tredje 
r " ; vatningstillfallet hos absorberande alster innehaUande olika superabsorbenter i en halt 

30 av 50 respektive 70 vikts-%. 
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Fig. 4 a och b visar i form av stapeldiagram den momentana insllppshastigheten under 
en viss belastning vid fBrsta, andra, tredje och fifirde vataingstmiBllet hos absorberande 
alster innehallande olika superabsorbenter i en halt av 50 respective 70 vikts-%. 

5 

Beskrivning av utforingsexempe! 

Med superabsorberande material avses s&dana material som under gelbildning kan 
absorbera manga ganger sin egen vikt, 10 ganger eller mer s kroppsvatska eller darmed 
jamfbrbar testvatska sasom syntetisk vain eller 0.9 vikts-%ig vattenlosning av koksalt. 

1 0 Sadana material kan exempelvis utgOras av hydrogelbildaiide polymerer i form av 
alkalisalter av polyakrylsyra, polymetakrylsyra, kopolymerer av akryl- respektive 
metakrylsyra med andra monomerer, akrylsyraympad starkelse, polysackarider sasom 
karboxymetylstarkelse, karboxymerylcellulosa, xantan, alginat, chitosan, pektin, 
guargummi samt peptider och proteiner etc. De hydrogelbildande polymerema at 

1 5 vanligen tvarbundna fbr att gflra dem vasentligen vattenoUisliga. Vanligen anvanda 
interna tvarbindare Bx etylenglykol-dimetakrylat, dietylenglykol-diakrylat. 
allylmetakrylat, 1,1 J-trimetylolpropan-triakrylat, triaUyamin samt tetraallyloxyetan, 
vilka binds till polymerstrukturen medelst kovalenta bindningar. 

2 0 Enligt uppfinningen ar superabsorbenten yttvarbunden eller homogent tvarbunden med 
en polyvalent tvarbindare medelst jonbindningar. Dessutom fir den fbretradesvis fiven 
kovalent tvarbunden med en annan tvarbindare. Det superabsorberande materialet 
innefattar harvid fbretradesvis en polymer med anjoniska funktionella grupper sasom 
karboxylgrupper, sulfonat-grupper, sulfatgrupper, fosfatgrupper, amidgrupper eller 

25 nitrilgrupper, fbretradesvis dock karboxylgrupper. Den joniska tvarbindaren utgflrs av 
katjoner, vilka medelst jonbindningar fir bundna till det superabsorberande materialets 
anjoniska funktionella grupper. Katjonen innefattar ffiretradesvis en polyvalent metall- 
jon sasom aluminium, zirkonium, krom, titan eller zink. 

Y . 30 Foretrfidesvis fir tvarbindaren en aluminatjon, Al(OH)4- i enlighet med vad som 

beskrivs i den samtidigt mlamnade tyska patentansSkan nr. Vid framstalming 

en s&dan superabsorbent tills&tts aluminatjoner till en vattenhaltig gel 



av 
av en 
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karboxylgruppsinnehallande polymer, exempelvis en polkyakrylat, vilken fdretradesvis 
ar tvarbunden medelst kovalenta bmdningar pa konventionellt sfltt. Gelen tvarbinds 
med aluminatjcmeraa fiSre torkning till pulver eller granulat, vaivid en homogent joniskt 
tvarbunden hydrogelstruktur erhalls. 

5 

NSr en superabsorbent absorberar vatska och svaller bryts de kovalenta bindningama 
till tvarbindaren successivt upp, varftir superabsorbenten aljt mer tappar sin gelstabilitet 
i samband med svallningen. En superabsorbent som dSremot ar yttvarbunden eller 
homogent tvarbunden medelst en jonbindande tvarbindare bibehaller sin gelstabilitet 
1 0 efter svaltaing pa ett battre satt i och med att jonbindningen kan omfordelas och 

aterskapas allt efter som polymeren svaller, n&got som en kovalent bindning inte kan 
giSra. 
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Superabsorbenten enligt fBreliggande uppfinning kan saledes vara bade kovalent och 
joniskt tvarbunden, eller enbart joniskt tvarbunden. Den joniska tvarbindningen kan 
vara enbart pa ytan av superabsorbentpartiklama eller homogent genom hela 
superabsorbentens struktur. 



Den porasa struktur i vilken superabsorbenten ingftr kan vara av valfritt slag, s&som 
2 0 fiberstruktur av cellulosafluffinassa, syntetfibrer av olika slag, regenerererade 

cellulosafibrer eller blandningar darav. Den porosa strukturen kan aven utgSras av ett 
absorberande skummateriaL 



en 



Superabsorbenten kan antmgen vara blandad med den porosa strukturen eller vara 
applicerad som ett skikt i denna. Det at aven tSnkbart att applicera ett skikt av 
superabsorberande material meUan tva skikt av porSst material. 

Nedan redovisas en rad fBrsdk som gjorte avseende utnyttjandegrad, inslfippstid och 
atervatning hos absorberande strukturer inneballande en kombination av massafibrer 
(kemisk massa) och 50 respektive 70 vikts-% superabsorberande material av fyra olika 
alag. Provkroppama var av storleken 28x10 cm. med en ytvikt av 300 g/m' och en bulk 
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av 3 cmVg. Superabsorbent-partiklama var vasentligen homogent blandade med 
massafibrerna, 

De superabsorbenter som anvandes var dels en kommersiellt tillganglig superabsorbent 
5 fr&n Clariant GmbH benMmnd Samvet IM 7100 samt tie olika testsubstanser av en 

enligt ovan medelst aluminatjoner homogent tvarbunden polyakrylat, vilken dessutom 
var kovalent tvarbunden. Testsubstansemabenamns E271/97, E214/97 och E222/97 
tillhandahallna av Clariant GmbH och Clariant Corp. 

10 Utnyttjandegrad 

Provkropparna placerades i 30° lutning for att efterliknablcjans lage under 
anvandning. Den nedre gnden stod i kontakt med ett vgiskebad syntetisk urin (recept 
enligt nedan) och fick suga upp vatska under 60 minuter. Langden pa det vata omradet 
mattes. Provkroppen stansades ut i mindre bitar motsvarande olika langder och vagdes. 
1 5 Utnyttj andegraden beraknades genom: 

Uttnyttjandegrad = absorberad vikt urin (g) / teoretisk abs.kapacitet (g), varvid 
Absorberad vikt urin - provkroppens vikt efter absorption - tonvikten 
Teoretisk abs.kapacitet = vikt superabsorbent (g) i provkropp ■ Fri svallningskapcitet i 
syntetisk urin + vikt massafibrer (g) • Abs.kapacitet for massa. 
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Absorptionskapaciteten ffcr massafibrema uppmfittes efter 60 min. fri absorption i 
syntetisk urin till att vara 8g urin/g massa. 

Fri svalhnngskapacitet fbr superabsorbenten uppmattes genom nedan beskrivna metod. 

Resultatet redovisas i diagrammed i Fig. 1 a och b, varav framgfir att utnyttjandegraden 
vid de langst bort ftan vatpimkten belagna particma var klart battre Sir testsubstansema 
j Smf Srt med referensen. 



30 
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Receptpd syntetisk tain 

0.66 g/1 magnesiumsulfat, 4.47 g/1 kaliumklorid, 7.60 g/1 natriumklorid, 1 8.00 g/1 urea, 
3.54 g/1 kaliumdivatefosfat, 0.745 g/1 natriumvStefosfat, 1.00 g/1 0.1-%-ig triton, 0.4 g/1 
Nykockin (farg), resten avjoniserat vatten. 

5 

Fri sv&llningskapacit&t 

Pasar av polyesterafit 7x12 cm iordningstaildes. 0.2 g superabsorbent vagdes in och 
placerades i pfisama, vilka svetsades igen och vagdes. Pasarna sanktes ned i syntetisk 
urin i 60 min. varefter de togs upp, fick rinna av och vagdes. Skillnaden i vikt efter och 
0 f5re absorptionen ger den fiia svallningskapaciteten. 
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Insl&ppstid 

Tre tillsatser om vardera 80 ml syntetisk urin gjordes genom ett plexiglasrbr (inner- 
diameter 23 mm) placerat pa provkroppen. Tidsintervallet mellan tillsatsema var 10 
minuter. Tiden det tog tills all vatska absorberats mattes (visuell observation). 
Resultatet av de gjorda marningarna redovisas i fig. 2 a och b. Harav framgar att 
inslappstiden vid den andra och i syrmerhet den tredje tillsatsen var lagre for de 
provkroppar som innehOll testsubstansema jamfbrt med referensen. 

Aterv&tning 

Atervatningen mattes 10 minuter efter varje ullsats genom att ett filterpapper placerades 
fiver vatpunkten och belastades med en vikt pa 2550 g under 15 sek. Pilterpapperet 
vagdes fore och efter belastningen och atervatningen noterades. 

Resultatet redovisas i Pig. 3 a och b, varav framgar att atervatningen efter det fSrsta 
vatnings-tillfaUet var vasentligen lika och mycket lag for savfil de provkroppar som 
inneheil testsubstanser respektive referenssubstansen. Ffirprovkroppamasom innehfill 
50 % superabsorbent (Fig. la) mSrktes redan efter den andra nUsatsen en skiUnad i 
atervataing mellan referenskroppen och testkroppama, en skiUnad som finns kvar aven 
efter den tredje tillsatsen. For provkropparna som innehOll 70% superabsorbent (Fig. 
3b) var atervatningen lika stor fiven efter den andra tillsatsen. medan efter den tredje 
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tillsalsen skillnaden mcllan tcstkroppama ch referenskroppen var betydande, pa sa satt 
att testkropparna uppvisade en betydligt Iagre atervstning an referenskroppen. 

Momentan insl&ppshasttghet under visst tryck 

Provkroppama spandes fast under en plexiglasskiva, vilken uppvisade en cirkulgr 
oppning. Fyra tills atser om vardera 80 ml syntetisk urin gjordes genom den cirkulHra 
appningen via en txatt och petriskal. Tidsintervallet mellan tillsatsema var 1 0 min. 
Tiden det tog tills all vatska absorberats mattes (visuell observation). Resultatet 
redovisas i Fig, 4 a och b. Man kunde har vid samtliga fVra tillsatser notera en kortare 
inslappstid flJr testsubstansen (E-222/97) jamfSrt med referenssubstan-sen (IM 7100). 
Skillnaden var stOrst vid den tredje och garde tillsatsen. Liknande resultat erholls fbr 
sfival 50 som 70 vikts-% superabsorbent 

Ffirutom de pavisade fiirdelama vad galler fBrbattrade absorptionsegenskaper hos 
absorberande strukturer innehillande joniskt tvarbundna superabsorbenter uppvisar de 
senare ytterligare en viktig ferdel, nfimligen en hOgre talighet mot mekaniska 
pafrestningar som kan uppsta i samband med hanteringen av superabsorbentpartiklama 
i exempelvis en blojmaskm. En superabsorbent-partikel som St enbart kovalent 
yttvarbunden och dar ytskiktet skadas pa grund av mekaniska pafrestningar tappar 
mycket av sin gelstabilitet En superabsorbentpartikel som fir joniskt tvfirbunden, 
antingen homogent eller enbart pa ytan bibehaller huvudsakligen sin gelstabilitet Sven 
efter mekaniska skador av delar av ytskiktet Hos en superabsorbentpartikel som ar 
jonslkt yttvarbunden kan de joniskt rvarbindningama omfordelas Over partikelytan och 
pft sa satt reparera eventuella skador i ytskiktet 
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Paten tkrav 

1 . Absorb erande struktur i ett absoiberande alster sSsom en blfija, en blfijbyxa, ett 
inkontinensskydd, en dambinda eller liknande, vilken struktur innefattar ea 
kombination av ett porflst material, s&som fibrer och/eller skum, samt ett superabsor- 
berande material, 
kannetecknad av 

att den absorberande strukturen innehAller nrinst 40 vikts-% superabsorberande 
material, beraknat pi strukturens totala vikt i torn tMstind i det eller de omriden dar 
det superabsorberande materialet Sr fSrdelat, vilket superabsorberande material 2r 
tvSrbundet raedelst jonbiudningar. 



2- Absorberande struktur enligt patentkrav l f 
kannetecknad av 
15 att det superabsorberande materialet fiven Sr kovalent tv&bundet. 

3. Absorberande struktur enligt patentkrav leller 2, 
kannetecknad av 

att det superabsorberande materialet innefattar en polymer med anjoniska fbnktionella 
20 grapper. 

4. Absorberande struktur enligt patentkrav 3, 
kannetecknad av 

att det superabsorberande materialet ar en tvfiibunden polymer av en polkyakrylat, 
2 5 vilken upp visar funktioneUa karboxylgrupper. 




5. Absorberande struktur enligt nAgot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
kannetecknad av 

att det superabsorberande materialet Br tvflrbundet med katjoner vilka medelst 
jonbindningar Mr bundna till det superabsorberande materialets anjoniska funktionella 
grupper. 
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6, Absorberande struktur enligt nigot elier nigra av ffcregiende patentkrav, 
kannet ccknad av 

att den katjoniska tvSrbindaren innefattar en polyvalent raetalljon. 

5 

7. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
kSnnetecknad av 

att den metalljonen fir aluminium, zirkonium, kroin, titan eller zink. 

10 8. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
k&nnetecknad av 
att tvarbindaren 8r en aluminatjon, Al(OH)4-. 

9. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav. 
15 kSnnetecknad av 

att det superabsorberande materialet Sr yttvSrbundet med den joniska tvarbindaren. 

10. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
kSnnetecknad av 

20 att det superabsorberande materialet ar vasentligen homogent tvarbundet med den 
joniska tvarbindareru 

1 1. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
kSnnetecknad av 

25 att den absorberande strukturen innehiller minst 50 vikts-% superabsorberande 

material, beraknat pi strukturens totala vikt i tont tillstind i det eller de omrtden dfir 
det superabsorberande materialet fir fBrdelaL 



30 



12. Absorberande struktur enligt nigot eller nigra av fBregiende patentkrav, 
kSnnetecknad av 
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att den absorberande strukturen inneh&ller min$t 70 vikts-% superabsorberande 
material, beraknat p& strukturens totala vikt i torrt tillsttad i det eller de omrSden dSr 
det superabsorberande materialet fir fbrdelat 

13. Absorberande alster $&som en blCja, en blfijbyxa, ett inkontinensskydd, en 
dambinda eller liknanrfe av det slag som irmefattar ett vatskegenom&lSppligt 
holjesskikt, ett vatsketfitt holjesskikt samt roinst en dareraellan innesluten absorberande 
struktur, 

kannetecknad av 

at den absorberande strukturen fir av det slag som anges i nigot eller nigra av 
patentkraven 1-12. 
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Sammandrag 

Absorberande struktur i ett absorberande alster sflsom en blfija, en blfljbyxa, ett 
inkontinensskydd, en dambinda eller liknande, vilken struktur innefattar en 
kombination av ett porCst material, s&som fibrer och/eller skum, saint minst 40 vikts-% 
av ett superabsorberande material i det eller de omrAden dfir det superabsorberande 
materialet Sr fSrdelat Det superabsorberande material 8r tvSriwndet medelst 
jonbindningar, foretrSdesvis med en polyvalent metalljon. Det superabsorbe-rande 
materialet kan dessutom vara kovalent tvgrbundet. 



